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15)
\ox somit zufolge 14)

was bekannten Gleichungen der Elasticitatslehre entspricht, woselbst F
c-s   <~         r\   f.        Of*
als quadratische Function der -^— , -— ,  — — , - • • angesetzt wird.    An
ox    cy    oz
sich wird F1 auch noch von der Temperatur abhangen.
Die Gleichung fur F bezeichnet Gibbs als Fundamental-gleichung. Sie stellt das Elasticitatspotential dar, dessen Coefficienten Functionen der Temperatur sein wtirden, und die ausserdem noch eine besondere Function der Temperatur enthalten kann. Die Werthe, die man aus Yersuchen uber den Ablauf von Deformationen fur diese Coefficienten erhalt, werden von den thermodynamischen Bedingungen abhangen, und so bekommt man is other mische, adiabatische u. s. f. Elasticitats Coefficienten. Die gewohnlich angegebenen kann man als isothermische Elasticitatsconstanten ansehen.
Wenn kein Gleichgewicht besteht, so hat man die Grossen (d Wi) -f- (8 WQ), um die Energie der gegen das Gleichgewicht widerstehenden Krafte zu vermehren, das sind die virtuellen Energieen der Beschleu-nigungen negativ genommen. Demnach gelten die Gleichungen unter 1) auf Seite 252 des ersten Bandes auch fur die Deformation elastischer
0 ,   ,                   ,              du    dv     dw                                32|
Substanzen,   nur  dass  man -7— ,   -7-7?   -— - ersetzen  darf durch -~~,
at     at     at                                ot~
f      ,   ^—^-    Die thermodynamische Gleichung ergiebt zunachst
U v          U t
17)                      Jd Q = d Udm + d Wi -f d W2,
in der d W±  + dW% durch Gleichung 19!) auf Seite 257 bestimmt ist,
<~\             r\                                                                                                                           o        st~\   £
woselbst noch 77—, 77— u. s. f. ersetzt werden konnen durch -— (^r— dx   dy
. s. f., oder durcll                 ,                  u. s. f.   Fur
dt \dxj    dt \3yJ
haben wir im Falle eines allseitig gleich wirkenden constanten Druckes den an gleicher Stelle am Schluss der Seite angegebenen Werth, fiir d Q den unter Gleichung 202) ebendaselbst verzeichneten, wenn es sich um einen isotropen Korper handelt und einen ahnlich gebauten, in der
f\   <\           r\  ^           o  O,
nur statt "k -—,  % -r—,  & TT~ lineare Functionen der drei Differential-dx      'dy       3z
qnotienten der Temperatur stehen, fiir krystallinische Substanzen. Hiernach lautet die thermodynamische Gleichung allgemein
18*aben wir
